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(54) Synergistiche Ramrnschutzmlttel-Komblnalion fiir Polymery 

(57) Die voriiegende Erfindung bezieht sich auf eine 
synergistiscrie ' Flanimschutzrnitte^Kbmbination fOr 
Polymere, insbesonderefOr ABS, die als KbmpOnertie A 
ein Phcsphinsauresalz der in tier BeschraJbung defi- 
nierten Formeln (I) und/oder ein Diphosphlnsauresalz 
der Formel (II) und/oder deren Polymere errtfraJt. und 
die als Komponente B ein stiekstoffhaltiges Phosphat 
Oder ein Gemisch der durch die Formeln bezeichneten 
Verbindungen enthalt. 
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Bescbretbung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine synergisiische FJammschutzmitlel-Kombination, die Calcium-, Aluminium- Oder 
2inkpbosphinate und stickstoff haWge Phosphate enthalt. 

[0002] Polymer© werden h3uf ig dadurch f lammwidrig ausgerustet. daB man diesen phosphorhaltige oder halogen- 
haHige Verbindungen Oder Gemische davon zusetzi. Auch Gemische von phosphor und stictetoffhaltigen Verbindun- 
gen werden oft ais Rammhemmer verwendet 

[0003] Alkalisalze von Phosphinsauren sind bereits al© flammhemmende Zusfitee fur Polyester vorgeschiagen wor- 
den (DE-A-2 252 258). Sie mussen In Mengen bis zu 30 Gew.-% eingebracht werden und haben zum Teil einen ungun- 
stigen, korrcisionsfordernden EinfluO auf die Verarbe'rtungsmaschinen. 

[0004] Weiterhin sind die Salze von Phosphmsauren mit einem Aikalimetall oder einem Metal! aus der zweiten Oder 
dritten Haupt- oder Nebengruppe des Periodensystems zur Herstellungflammwidriger Ftolyamid-Formrnassen einge- 
setzt worden, insbesondere die Zinksalze (DE-A-2 447 727). 

[0005] Calcium- und Aluminiumphosphinate haben sich m Polyestem als besonders wirksam ©rwiesen (EP-A-699 
708). AJIerdir^s ist die Hen>tellung dieser Phosphinate im lechnischen MaGstab relativ autwendig und teuer, was die 
Einsatzrnogfichkeiten der Produkte s!$ Rammhemmer fgr Kunststoffe sehr stark limiiiert. 

[0006] InderAnmeldung PCT/EP 97/01664 warden synergistisch wirkende Kombinationen von verschiedenen Phos- 
phinaten mit tOTperaturstabilen und wenig fluchltgen organischen SticKstoftverbindungen beschrieben. die einen 
besonders guten und zugleich preiswerfen Flammschutzeffekt in Polymeren zeigen. 

[0007] Auch Aluminiumhydroxid oder -phosphat kann in Mischungen mit den genannten Phosphinsauresateen als 
f lammhsmmender Zusatzstoff eingesetzt werden (deutsche Patentanmeldung Nr. 1970S726.4), auch wenn die syner- 
gistisch© Wirkung nicht so ausgepragt ist. wte bei den organischen StickstonVejtoindungen. 

[0008] Es wurda nun flberraschend gefunden, daB stickstoffhartige, rein anorganfeche Phosphate erne ahnlich gute, 
z T aber au£h bessere Wirkung im Gemisch mit den Phosphinaten zeigen. Daruber hinaus weisen did erfindungsge- 
maG ausgerusteten Formrnassen gagenOber handalsflblichen f&mmwidrigen Formmassen sin© hone UchteiablGtat 
auf. wenn Uchtschutzmittel vom Typ stensch gehinderter Amine und/oder UV-Absorber zusammert mit den Fiamm- 
sctiutzmrttel-MiSChungen eingesetzt werden. 

[0009] Gegenstand der Erfindung ist somrt eine synergistische Flammschutzmitiel-Kombination fur Polymere. die als 
Komponente A eln Phosphfnsauresatz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsauresalz der Formal (II) und/oder deren 
PcJymere enthalt, 
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[0010] Auch Aluminiumhydroxid oder phosphat kann in Mischungen mit den Qenannten Phosphinsauresaken als 
flammbemmender Zusatzstoff eingesetzt werden (deutsche Patentanmeldung Nr. 19708726-4). auch wenn die syner- 
gistische Wiring nicht so auegepragt ist, wje bei den organischen Stickstoffverbindurigen. 

[001 1] Es wurde nun Gberraschend gefunden, daB stickstoffhaltige, rein anorganische Phosphale eine ahnlich gute. 
z T aber auch bessere Wirkung im Gemisch mit den Phosphinaten zeigen. Daruber hinaus weisen die erf indungsge- 
maB ausgeriisteten Formmassen gegenOber handelsublichen flammwidrigen Formmassen eine hone Uchistabilitat 
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auf. wenn Licbteehutzmfflel vom Typ sterisch gehinderter Amine undfoder UV-Absorber zusammen m« den Flamm- 
schutzmitlel-MiSchungen eingesetetwerden. 

[0012] Gegenstand der Erfindung W aornit eine synergist^ Rammachutemrttel-Konjb.nat.on fur Polymer* ^ d>e als 
Komponente A ein PhosphinsSuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsauresalz der Forme! (II) und/oderderen 
Polymere enth&K, 
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d-Ce-Alkyl. vorzugsweise C-64-Alkyl, linear Oder verzweigt. z.B. Methyl, Ethyl. n-Propyl. iso-Propyl. n- 

30 R 3 cXo-A^^r^^^^ linear Oder verzweigt, z.B. Methylen. Ethylen. n-Propyfe^teo- 

Propylen, n-Butylen. tert.-Butylen, n-Pentyleri. n-Octylen, n-Dodecylen; C 6 ^ 10 -Arylen z^B. Pheny en. 
Naphthylen; vorzugsweise Phenylen. Alkylarylen. z.B. Wlethyl-phenylen. Ethyl-phenylen. tert .Bi^lphenyUsi. 
Meihyl-naphthylen. Ethyl-naphthylen. tert-Butylnaphthylen: ArylaBcylen.- z.B. Phenyl-methylen. Phenyl-ethy- 
35 ten, Phenyl-propylen, Phenyl-butylen; 

M Calcium-, Aluminium-, Zink-. vorzugswelse Aluminium-lonen; 

m 2oder3; 
n 1 Oder 3: 

x 1 oder 2 

40 bedeuten und die als Komponente B ein stlckstorfhaltJges Phosphet der Formeln (NH^H^PC^ bzw (NHU P0 3 k ent- 
Mtt wobel y Zahlenwortevon 1 bis 3 annehmen kann und z elne beliebig groBe Zahl. vpiscberwe.se auch als Duroh- 

ssr^*i^^ sab6 der phoe P wn - md ^^^^ ™<* 

rMMl^Dte Phosphinsauresalze, d.e in waBrigem Medium hergestellt warden, emd im wesentlichen monomere Ver- 
bindungen. In Abhangigkert von den Reaktionsbedmgungen kennen unter Umstanden auch polymere Phosphmsaure- 

salze entstehen. . . . . . - _. 

ra0l51 Geeignete PhosphinsSuren als Bestandteil der Phoephinsauresalza sind beiEp.elswe,se. 

bo 0016 Dimethylphosphinsaure. Ethyl-meihylphosphinsaure. Diethylphosphinsaure, Methyl-n-propylen-phosphin- 
Smre; M.lhan^Km^Sphosphin^re). Benzol-l^^imethylphospWnaure). Methyl-pheny-phosph.nsaura. Dphe- 

rS 5Ph Sz' a dar Phosphinsduren gemSB der Erfindung konnen nach bekannten Methoden hergestellt werden. 
die in EP-A-699 708 naher beschrieben and. Die Phosphinsauren warden dabei in waBnger LOsung mrt Metallcart.0- 
«w nsieri Metallhvdroxiden Oder Metalloxiden umgesetzt. ■ . . 

555 Polymere im Sinne der Erfindung sind auch in der Anmeldung PCT7EP 97/01664 auf den Se.ten 6 b,s 9 
beschrieben, worauf hier ausdrucWich Bezug genommen wjrd. .... -™ i h oc 

[001 $>] Die Menge des den Polymeren zuzusetzenden Phosphinsauresalzes der allgememen Formel 1 Oder dee 
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Diphosphinsauresalzes der Forme) l( kann innerhalb weiter Grenzen variieren. Im allgemeinen verwendet man 1 bis 30 
<3ew.-%. bezogen auf das fertige Polymercompound. Die optimal© Menge hangl von der Natur des Polymeren. der Art 
der Komponente B und vom Typ des etngesetzten Phosphinsauresalzes selbst ab und kann durch Versucne leicht 
bestimmt werden. Bevorzugt Bind 3 bis 20, insbesondere 5 bis 15 Gew.-%. 

[0020] ' Die Phosphinsauresalze gemaB der Erfindung konnen je nach Art des verwendeten Polymeren und der 
gewflnschten Eigenschaften in verschiedener physikalischer Form angewendet werden. So konnen die Phosphinsau- 
resalze 2.B- zur Erzielung einer besseren Dispersion im Polymeren zu einer feinteitigen Form vermahlen werden. Falls 
erwunscht konnen auch Gemische verschiedener Phosphinsauresalze eingesetzt werden. 

[0021] Die Phosphinsauresalze gemao der Erftndung sind thermisch stabil, zersetzen die Polymeren weder bei der 
o Verarbeitung noch beeinflufcen sie den Herstellprozess der Kunststotf-Formmasse- Die Phosphinsauresalze sind unter 
Herstellungs- und Verarbeitungsbedingungen fur Polymere nfcht f tuchtig- 

[0022] Als Komponente B enihalt die Polymerformmasse ein stickstoffhaltiges Phosphat der Fbrmeln (NH 4 ) y H3_yP0 4 
(Monophosphate) bzw. (NH 4 P0 3 ) 2 , (Polyphosphate) wobel y Zahlenwerte von 1 bis 3 annehmen kann und z eine 
beUebig grofle Zahl, typischerweise auch als Durchschnitiswert einer KettenlangenverteBung, darsteliL Zwrschen den 

? Monophosphaten und den Polyphosphaten kann ein flieBender Ubergang erfolgen, beispielsweise mil Di-, Triphospha- 
te usw. Bei (NH 4 P03) 2 handelt es sich typischerweise urn marktOblicho Ammoniumpolyphosphate mrt unterschiedli- 
chen Kettenlangen. die nach verschledenen Verfehren hergestellt werden konnen. Es konnen sowohl kurzkettige als 
much lengkettige Polyphosphate eingesetzt werden. soda© z beispielsweise Werte von 5 bis 10.000 annehmen kann. 
Bevorzugt sind wenig wasseriflsfiche, langerkettige Ammoniumpolyphosphate mrt Kettenlangeo > 100. 

7 [O023J Die Menge der den Polymeren zuzusetzenden Phosphate (Komponente B) kann innerhalb weiter Grenzen 
variieren. Im aJigemBinen verwendet man 1 bis 30 Gew.-% bezogen auf das fartige Polymercompound. Die opttmale 
Menge hangt von der Natur das Polymeren, der Art des eingeseizten Phosphinats (Komponente A) sowie vom Typ des 
Phosphats selbst ab und kann durch Versuche leicht bestimmt werden. Bevorzugt sind 3 bis 20, insbesondere 5 bis 1 5 
Gew>%, 

r [0024] Bevorzugte thermoplastfecha Polymere sind technische Kunslstoffe wie z_R Polystyroi-Hl (mit erhohter 
Schtagzahigkeit), Polyphenylenether. Poryamide, Polyester, Polycarbonate und Blends bzw. PolyWends wie ABS oder 
PC/ABS. 

[0025] Besonders bevorzugt sind ABS-Polymere. 

[0026] Die f lammhemrnenden Kbmponenten A und B konnen in Kunststoff-Formmassen eingearbeitet werden, indem 
z. B. all© Bestandteila als Pulvar und/oder GranuJat in einem Mischor vorgemischt und anschfiefcend in einem Com- 
poundieraggregat (z. B. einem Doppetechneckenextrudar) in der Polymerschmelze homogenistert warden. Die 
Schmelze wird ublicherwefse als Strang abgezogen, gekOhtt und oranuliert Die Kornponanten A and B konnen auch 
separat Ober eine Dosieranlage tfrekt in das Compoundieraggregat eingebracht warden. 

[0027] Es ist ebenso rnGglich, die fiajnmhernrnenden 2usatze A und B ©inam fertigen Polmergranulat bzw. -putver 
beizumischen und die Misehung direkt auf einer SpritzguGmaschine zu Porrnteilen zu verarbeiten. 
[0028] Bei Polyestem beispielsweise konnen die f lammhemrnenden Zusatze A und B auch bereits wfthrend der Poly- 
kondensation in die Polyestermasse gegeben werden. 

[0029] Den Fbrrnmassen konnen neben der eriindungsgernaOen f lammhemrnenden Kombination aus A und B auch 
poll- und VerstarkungssiDffe wie Glasfasern. Glaskugaln oder Mineralien wie Kreide zugesetzt warden. Zusatzlich kon- 
nen die Formmassen noch andere Zusatze wia Antioxidantien, Lichtschuizmrttel. Ole'rtmrttel. Farbmittdl, NuWeierungs- 
mittei oder Arrtistatika enthalten. EeiSpiale fQr die verwendbaren Zusatze sind in EP-A-584 567 angegeben. 
[0030] Die fiammwidngen Kunststoffmassen eignen sich zur Herstellung von FormkOrpern. Fiimen, Faden und 
Fasern, z. B. durch SpritzgieBen. Extrudieren oder Varpressen. 

Beispial© 

1 . eingesetzte Komponenten 
HandalsObliche Polymere (Granulat): 
[0031] 
ABS I 

®Novodur P2X (Fa r Bayer AG. D) enthalt keine F0II- bzw. Verstartamgs stoffe 



ABS l\ 

®Novodur L3FR (Fa. Bayer AG, D) enthalt bromhaltiges Flammschutzmittel 
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Polyamid 6 (PA 6): 

^Durethan B29 (Fa. Bayer AG, D) enthalt keine FOll- bzw. VerstSrkungs stone 
Polyamid 6 (PA 6-GV): 

^Durethan BKV30 (Pa. Bayer AG, D) enthalt 25% Glasfasem 

Polybutytenterephthalat (PBT-GV)- ^, t 

^Ceianex 2300 GVi/30 (Fa. Hoechst Celanese, USA) enthalt 30 % Glasfasern 

Phosphinsauresalze (Komponente A, pulverformig): 
I0O32) 

AlLimin-umsaiz der DimethylphoEphlnsaure, im folgenden als DMPAL bezeichnet 

Akim.r«i*nsaiz der Methylett^ 

der ^uL^^^^o^^ - ^enden alsMethoxy^EPAtbe.e.chnet 

AlL^nn^aiz det Methylpropylphosphins&ure. im folgenden ale MPPAL bezeichnet 
Afnrrx>^iJ^>o»yT>noEphal (Komponente B, pulverformig): 
[0Q33J 

"YtosfcHiam AP 422 (Fai Hoechst AG, D) 

■ 

p5 Ant»0*idarrt*en 
[0034] 

AO l (1> Hostano^ O 10 (Fa. Hoechst AG. D), mehrkernigeS Phenol 
30 AO 2 ^'Witanax PAR 24 (Fa. Hoechst AG, D), Phosphit 

Lichtscf*jfer™ttel 



15 



20 



3S 



40 



[00351 



45 



to 



LS 1 - ^Hostavtn N 20 (Fa. Hoechst AG, D) , stef isch gehindertes Amin. monomer 
LS 2. ^Hosiavin ARO 8 (Fa. Hoechst AG, D). UV-Absorber. Benzophenontyp 

phat B) wurden in dem m den Tabellen angegebenen Verhafci.s 

vermischt una auf einem Dopp.lschnecken extruder (Typ Leistrta : LSM 30/34 > be, W?^^ 

bzw bei TenwaUircn von 230-26Q°C (PA 6. PA 6-GV und PBT-GV) etngearbertet Der hamogemsierte Polymerstrang 

iSfaii Massete^peraluren von 210-240'C (ABS) bzw.. von 240-270'C (PA 6, PA6-GVund PBT^3V)zu ^»Pem 

Sen ausgSrOW warden, sind in der Tabelle 2 atitgeKstet. AUe Menganangaban smd als Gew-% aufgafQhrt und 
biiahen such aui das ierfige Polymercompound ainschliefilich Flammschufcausrustung. 



55 



PAGE 22184 * RCVD AT 3/23/2004 2:13:36 PI (Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1fO * DNES:8729306 * CSID:704 331 7707 ' DURATION (mm-ss):29-42. 



MAR-23-2004-TUE 03:26 PM CLARIANT CORP LEGAL 



FAX No. 704 331 7707 



P. 023 



EP 0 896 023 A1 



i 



Tabeile 1: 

Vergleichsbeispiele. AJuminiumsalze von Phosphinsauren als aileinige 
Flammschutzmitielkomponents in ABS, PA 6, PA 6-GV und PBT-GV. 



Polymer 


MEPAL' 
[%] 


DM PAL 
I%] 


MP PAL 
[%] 


Methoxy 
-MEPAL 
[%] 


AO! 
[%1 


AO 2 
[%] 


Klasse nach UL 
94 
(1,5 mm) 


LOI 
[*] 


ABS I 


30 






r 


• 




nicht ! 
klassitizierbar 


52.5 


ABS i 




30 










V-2 


51,0 


ABS I 






30 








V-1 


3S.0 


ABS t 








30 






V-l 


46.5 


PA 6 


15 












V-0 


31 t 0 


PA6-GV 


20 












nicht 
klassifizierbar 


40,0 


PBT-GV 


15 








0,15 


0,20 




48,5 


PBT-GV 


20 . 








0,15 


0 t 2O 


v-o 


49,5 



Tabelle 2: 

Beispiele. Aluminiumsalze von Phosphinsauren in Kombjnation mit 
erfindungsgema&em Synergisten in ABS, PA 6, PA 6-GV und PBT-GV. 



Polymer 


MEPAL 
[%) 


DMPAL 
t%] 


MPPAL 
I%] 


Methoxy 
-MEPAL 

[%1 


Mostaflam 
AP422 

[%] 


AO 1 


AO 2 


Klasse nach 
UL 94 
(1,5 mm) 


LOI 
[%] 


ABS I 


15 


* 






15 






V-0 


28,5 


ABS I 


12.5 








12,5 






V-0 


26,5 


ABS I 


10 








10 






V-2 


24,0 


ABS i 


7,5 








7,5 

i 






V-2 


23,5 


ABS I 




15 

■ 






15 






V-0 


30,0 


ABS I 






15 




15 






V-0 


27,0 


ABS I 










15 




■ 


V-0 


2^,0 


PA 6 


10 








5 






V-0 


n_b_* 


PA&^GV 


10 








5 






V-0 




PBT-GV 


10 








5 


0,15 


0,20 


V-0 

* 


28,0 



6 
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b n.b. = nicht bestimmt 



10 



r0039] Tabelle 3 zeigt das Ergebnis der kunstlichen Belichtung einer ertindungsgemaRen synsrgistischen Flamnv 
elnen, ®Suntest-eerat der Firma Heraeus mft Supra^R.ter be*, e.ner Schwa *^^ 

Swung. Bewertun 0S kriterium ist die Veriarbung. gamessen als Yellowness^ Index (Yt). Daneben wurde *e Prufung 
nach UL 94 durchgefDhrl und der LOi-Wert bestimmt- 



Tabelle 3 



75 



A3 



55 



polymer 


MEPAL 
[%] 


Hostaflam 
AP422 

• [%3 . 


LS1 
[%] 


LS2 
[%] 


Klasse 
nach UL 94 
(1,6 mm) 


LO| 
[%] 


YI 
nach 

o n 


YI 
nach 
500 h 


YI 
nach 
1100 h 


YI nach 
1600 h 


ASS 1 






0.5 


0,5 


nicht 
kJassifizier- 
bar 


19 


51 




46 

• 

■ 


65 


ABSI 




12.5 


0 r 5 




V~0 


26 


60 


50 


52 


65 


ABS II 






0.5 


0,5 


V-1 - 


25.5 


29 


9* 


101 „ 


102 



30 r00401 Aus den Beispielen geht hen/or. daB mit der erf indungsgemaOen Kombination von Ph^.r^^^ mH 
LT°U B eine s^ute Hammschutzwirkuns orziert wird. Daneben wird die Wirksamkert uW.eher Uchts^mrtte 

el^erter Amine (HALS = hindered amine light stabler) in Kbnttinat.on mrt UV-Absorbem n,cht 

baeintrachtigt 
35 patentanspruche 

1 Synermstische Rammschutzmrttel-Korrfeination for Polymere, enthaltend ate Komponente A ein Phosphinsaure- 
" saiz der Formel <i) und/crfer ein Diphosphlnsauresa^ der Formel (11) und/oder dersn Polymery. 



AO 



45 



BO 
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ltn*ares oder verzweigtes d-Ce-AlkyJ oder Phenyl: 

Imeares oder verzweigtes <VC 10 -Alkyten. c 6 -C 10 -Aryien oder AlkylaryJen Oder Arylalkyten. 
Calcium-, Aluminium- oder Zrnk-lonen; 
2 oder 3; 
1 ooV3: 
1 odef 2 



bod cert en 

und ate Korr^ionente B ein siicfcstoffhartjges Phosphal der Formeln (NH 4 ) y H 3y P0 4 bzw. (NH 4 PO3)* wobei 

y 1 bis 3 bedeutet und, 

z eme beliebig groBe Zahl ist 

2. FianwschuurrvtteJ'Korribiriation gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB 



n\R 2 

R 3 

M 



C^C^Aikyl, 

Ci-Ce-AJkyten oder Phenylen, und 
Aluminium- lonen 



bedeuten. 

♦ 

3. Rammschutzmittel-Kornbinatjon gemaG Anspruch 1 oder. 2. dadurch gekennzeichnet, daB 
nente 8 urn Amrroniunripolyphosphate mit Kettenlange >100 handelt 



es sich bei der Kompo* 



4. Verwendung einer Flammschutzmittel-Kombirialion gemaB Anspruch 1 oder 2 zur flammfesten AusrOstung von 
Polymeren. in$be&ondere von ABS. 

5. Verwendung gemaB Anspruch A, dadurch gekennzeichnet.. daG Komponanta A und B unabhangig voneinandar 
jeweils in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das fertile Polymercompound, eingesetzt werden. 

6. Verwendung gema.B Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet. daB Komponente A und B unabhangig voneinander 
jeweils in einer Konzentration von 3 bis 20 Gew.-%, bezogen aut das feriige Polymercompound, eingesetzt werden. 
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7. Vewendung gemaB Anspruch 4, dadurch gekennzeichrtet, da& Komponente A und B unabhangig voneinervder 
jeweils in Zer Konzentrato von 5 bis 1 5 Gew,%, bezogen auf das fertige Polymercompound, emgesetzt werden. 

8. Flammfest aiisgeruslete Kunststoff-Formmasse. enthaltend eine Rammschutzmittel-Kcimbination gem&B den 
Anspruchen 1 bis 3, 

9. Rarest ausgertistete Kunstrtoff-Formmasss oenfifi Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daS es sich bei dem 
Kunststoff urn ABS handelt 
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Pa ten tan it 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Mummer tier Anmeldung 

EP 98 11 3768 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



A,D. 



A.P 



I 
s 

3 
3 



-O 
Q- 



Kannzejchnunp des Dokuments mit Artgabe; soweiterforderlich, 
J Per rnaPgebltcnen TeHe 



WO 97 39053 A (CLARIANT) 23. Oktober 1997 

* Seite 2, Absatz 3 * 

* Seite 10, Absatz 6 - Seite II ; Absatz 1; 
Anspruche 1,2; Bei spiel e * 

WO 98 03515 A (HOECHST) 29. Jamjar 1998 

* Anspruche 1,9 * 



DATABASE WPI 

Section Ch, Week 9314 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class Al-3, AN 93-112869 

XP 002085231 

& JP 05 051511 A (ASAH1 CHEM IND CO LTD) 

, 2. HSrz'1993 

* Zusammenf assurig * 



Der voriiegerKJe Racherchsnbertcht wurde fur atJe Patantanspriich© eretettt 



Betritft 
AncprucM 



1,8 



1,2 



1.4 



KLASSIFIKATION DER 
ANM^UDOMO <lnt.Cl6) 



C0SK 13/02 
//(C08K13/02, 
5:5313,3:32) 



RECHEHCHIERTH 
SACHGE BIETE <lnt.C>,6> 



C08K 



rtcctwrchinort 

DEN HAA6 



20. November 1998 



PfCilar 

Engel , S 



KATEGQfilB OER GENANNTEN OOKUMENTE* 

X ; von btrsond*firf Boa&iiung aria»n b«f acnteT 

Y r von bosondarw OadtLiung in Vafbindung ml elner 

iiuJeren varoftenmcnuno aan&o&n Kataoorte 
A : V9cHaaiogp3£her H inter grund 

P : 2w«*Chorilit«Hr^tur t- . 



■ T : dor Erftndung zugrunde liggBnde Thwnon octot Grand aAU.* 
E ; altera* PalBnldefeumenl, d*s Wooh «J3t am odor 
ri&cn dam AnmaKtedaaim varortermJcni word en rst 
D : in dar Artmaldurtg ongaiairtaa Dokument 
L : aua enoaren GrOnaan eno&rOftrres DoKirment 
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